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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(54) Zusammensetzung zur Wandbeschichtung 

Dekorative und umweltfreundliche reversible Innenraum- 
beschichtung auf Cellulose-Basis mit strukturierter Oberfla- 
che in unterschiedlichen Farben und Effekte fur maschineile 
Auftragung mit handelsublicher Spritzpistole auf feste und 
saubere Wande. Ermoglicht wird auch die Auftragung von 
mehreren ubereinander liegenden farblich unterschiedlichen 
Schichten derselben Zusammensetzung. 




Die foJgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 10.94 408 048/331 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Zusaramensetzung zu Raumbedeckungen im Innenbereich des Bauwesens. Solche 
Wandbeschichtungen dienen zur dekorativen Gestaltung der Innenraume im Wohn-, Geschafts-, oder Burober- 
5 eich. 

Dekorative Innenraumbeschichtungen sind aus den Druckschriften DE 35 09 493, DE 82 20 235 und DE 
88 00 248 bekannt. Solche Innenraumbeschichtungen bestehen im wesentlichen aus vorgefertigten Bahnlagen 
mit einer aufgetragenen Struktur, die danach an die Wand aufgeklebt werden. Bei dieser bekannten Innenraum- 
Beschichtung ist es so, daB bei der Verarbeitung der Tapeten Kanten entstehen, ein glatter vorgespachtelter 

10 Untergrund notwendig ist und bei einer nachtraglichen Reparatur ein komplettes Auswechseln der gesamten 
Tapetenbahn erforderlich wird. Wegen der Schwierigkeiten bei der Anpassung der neuen Tapetenbahn ist es 
oftmals notwendig eine komplette Neugestaltung des Innenraums vorzunehmen. 

Aus der Drucksschrift DE 36 07 438 Al ist auBerdem bekannt, die Innenraum-Beschichtung als Einheit mit der 
zu beschichtenden Wand herzustellen. Dabei wird die Wand mit dem "uberschiissigen KlebstofF oder "Dunn- 

15 putz" versehen, auf den eine Schicht aus Naturfasern aufgetragen wird. 

Bei dieser Innenraum-Beschichtung ist es schwierig, eine breite Farbpalette zu erreichen. Die erreichbare 
Effektvielfait — farblich und strukturell — ist bei dieser Wandbeschichtung eingeschrankt. Daruber hinaus 
mussen bei der maschinellen Auftragung dieser Beschichtungslosung kostspielige Spezialgerate verwendet 
werden. AuBerdem ist es wegen der Verankerung der langen Faser mit dem Untergrund auBerst schwierig, die 

20 trockene Schicht von der Wand zu entfernen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Zusammensetzung zur Wandbeschichtung zu schaffen, die eine unkompli- 
zierte maschinelle Verarbeitung ermoglicht aber auch eine Farben- und Strukturvielfalt sowie eine reparatur- 
freundliche kostengQnstige, optimal maBhaltige, schutzende, eine leicht zu entfernende, dekorative Beschichtung 
fur Wande aber auch fur Decken mit oder ohne Tapeten als Untergrund gewahrleistet. Besonderer Wert wird 

25 dabei darauf gelegt, auf die gleiche Beschichtung ohne besondere Vorbereitung mehrere farblich unterschiedli- 
che Schichten derselben Beschichtung aufzutragen. Die zu bildenden unterschiedlichen Oberflachenstrukturen 
sollen mit einer und derselben Zusammensetzung der Beschichtung nur durch differierende Auftragungstechno- 
logien entstehen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 gelost. GemaB 
30 diesen Merkmalen wird eine Trockenmischung mit der Zusammensetzung 

Cellulosepartikeln 61.95% h- 94.95% 
Klebstoffen 5% -4- 17% 
Emulgator > 0,05% 

35 

hergestellt, wobei die Cellulosepartikel folgende GroBenverteilung 

50% ^ 85% 0,01 -4- 0,1 mm 
10% -h 50% 0,1 -r- 0,5 mm 
40 0% -h 15% 0,5 -5- 3 mm 

aufweisen. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen 2 und 3 definiert. 
ErfindungsgemaB wird die Trockenmischung mit Wasser im VerhaJtnis 1 : 7,51 verruhrt und auf rost- und 
45 leimfarbenfreien Untergrunden mit Hilfe von einer handelsublichen Flocken-Spritzpistole oder Putzspritzpisto- 
le aufgetragen, wobei der Einsatz von Spezialspritzgeraten keinesfalls erforderlich ist. Die Spritzpistole sollte 
vorzugsweise einen Dusendurchmesser zwischen 4— 12 mm aufweisen, wobei beim Einsatz kleinerer Dusen- 
durchmesser eine dezent-zuruckhaltende Reliefstruktur und durch den Einsatz groBerer Dusendurchmesser 
eine rustikal-representative Reliefstruktur erzielt wird. Die senkrechte Richtung des Beschichtungsstrahls zur 
50 Wandoberflache ergibt eine kleinere Oberflachenstruktur wobei beim spitzen Winkel zwischen dem Beschich- 
tungsstrahl und der zu beschichtenden Wandoberflache eine grobere Oberflachenstruktur entsteht. 

Der zu beschichtende Untergrund muB rost- und leimfarbenfrei sein, damit die aufzutragende Beschichtung 
keine Farbbeeinflussung von dem Untergrund erfahrt Auf Betonuntergrund, Putz, gespachteltern Untergrund, 
Latex- und Olfarben, grundiertem Holz, rostfreie Metalluntergrunde kann direkt aufgetragen werden, wobei die 
55 Risse und die Unebenheiten in der GroBenordnung bis 4 mm maBhaltig ausgefullt werden. GroBere Unebenhei- 
ten als 4 mm sollten vorher gespachtelt werden, wobei das Beschichtungsmaterial ebenfalls verwendet werden 
kann. Damit kann die Untergrundspachtelung entfallen. 

Die erfindungsgemaBe Innenraumbedeckung kann auf alte wasserfeste Tapeten ebenfalls aufgetragen wer- 
den, wobei zu berilcksichtigen ist, daB die Tapeten keine wasserloslichen Farben aufweisen, andernfalls mussen 
60 die Tapeten entfernt oder die FarbbeinfluBung unterbunden werden. 

Beschadigte Innenraumbedeckungen, die mit der erfindungsgemaBen Beschichtung ausgefuhrt wurden, kon- 
nen sehr schnell und kostengunstig repariert werden. Dabei werden die beschadigten Stellen der Bedeckung 
einfach mit der erfindungsgemaBen Zusammensetzung in der entsprechenden Farbe uberspritzt. 

Eine Ausfuhrung der Beschichtung besteht z. B. darin, die Innenraume eines Bauobjektes mit einer Schicht 
65 von 1 mm ~ 4 mm mit einer Spritzpistole aufzutragen. Dieser Vorgang kann ebenfalls manuell erfolgen, wobei 
eine andere Struktur entsteht. Die aufgetragene Beschichtung weist nach der Trocknung spezielle Eigenschaften 
wie Dehnungsfahigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Atmungsfahigkeit sowie sehr gute Warmedamm- (K-Wert 
0.078 W/(m 2 K)) und Schalldammungsfahigkeiten (a- Wert 0,7) auf. Weiterhin weist die trockene Oberflache em 
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gleichmaBiges Oberflachenbild, wie bei Raufasertapeten, auf. Die Innenraumbeschichtung wird wie eine norma- 
le handelsiibliche Tapete von dem Untergrund entfernt, wenn die Beschichtung leicht angefeuchtet wird. Da die 
Beschichtung reversibel ist, wird durch weitere Zugabe von Wasser und eine Quellzeit von 20—30 min die 
aufgetragene Schicht mit einer breiten Spachtei und einer Btirste durch Abspachteiung und anschlieBendes 
Ausbiirsten restlos von der Wandoberflache entfernt. 

Die Materialdichte der mit der erfindungsgemaBen Zusammensetzung hergestellten Wandbeschichtung im 
trockenen Zustand ist mit ca. 190— 200kg/m 3 so klein, daB bei Feuer die Flammenausbreitung wirksam unter- 
bunden wird, da die Energie nicht ausreichend ist, um benachbarte Partikel der Wandschichtung anzuziinden. 
Das Material loscht sich selbst nach spatestens 30—40 sek. ohne Emission von giftigen Gasen und der Glimmen- 
front liegt unter 2 cm bei Luftzufuhr von 100 1/h. 

Zur Herstellung der erfindungsgemaBen Zusammensetzung kann Papier, Altpapier oder Cellulosemasse, wie 
in der Papierindustrie bekannt, verwendet werden. Nach einer entsprechenden Zerkleinerung in Hammer-Muh- 
len zu Ceilulosepartikeln der erfindungsgemaBen GroBenverteilung erfolgt eine Mischung mit den iibrigen 
erganzenden Bestandteilen der Zusammensetzung im Trocken- oder NaBzustand. Um die kolloidale Verteilung 
der Zusammensetzung stabil zu halten, wird der Emulgator Tekomit der Fa. TEKOM verwendet. 

Eine besonders vorteilhafte Zusammensetzung bezieht sich auf folgende Trockenmischung: 

Cellulose 86.75% 

mit Part ike lgrofien 0,01 -5- 0,1mm 73% 

0, 1 -5- 0,5mm 22% 

0,5 + 2mm 5% 

und 

Carboxymethyl cellulose Kleber 12,7% 

Wasser Los liche Farbpigmente (BASF) 0,5% 

Emulgator Tekomit (TEKOM) 0,05% 

Teilchen fur optische Effekte 0% 



Die trockene Mischung wird in dem obengenannten Verhaltnis, d. h., im Verhaltnis 1 : 7,5 ltr. mit Wasser 
verriihrt. Die flussige Masse wird mit Hilfe einer mit 6 mm Diise ausgerusteten Flockenpistole unter einem 
Druck von 2 -i- 5 bar an die Wand gespritzt Die Schichtdicke sollte zwischen 1 -r- 4 mm betragen. 

Patentanspruche 

1. Eine Zusammensetzung zur Wandbeschichtung dadurch gekennzeichnet, da£ sie aus einer mit Wasser 
aufzulosenden Trockenmischung herstellbar ist, und die Bestandteile 

Cellulosepartikel 61,95% -r- 94,95%, 
Klebstoffe 5% 17%, 
Emulgator > 0,05% 

aufweist und folgende Verteilung der Abmessungen der Cellulosepartikel 

0,01 v 0,1 mm 50% -85% 
0, 1 -r- 0,5 mm 1 0% - 50% 
0,5 -r 3 mm 0%-15% 

vorhanden ist 

2. Eine Wandbeschichtung nach Anspruch i dadurch gekennzeichnet, daB zusatzlich 

Einfarber 0 4-1% und 

Teilchen fur optische Effekte 0 + 20% 

in den angegebenen Prozenten enthalten werden. 

3. Eine dekorative Wandbeschichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daB ein Teil der 
optischen Effekte aus Holzpartikeln mit fixierten oder nicht fixierten Farben mit den Abmessungen 

1 4- 3 mm 0 4- 20% 

oder Glimmern fur Glitzereffekte 

0,1 -r 3 mm 0 -r 20% 



enthalten. 
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